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Abstract of DE4121547 

In known muitilayered insulating foils having at least one plastic foil and at least a surface insulator made of fibrous 
material, the individual layers are interconnected with glue. The disadvantage of such a composite material is its 
sensitivity to hydrolysis. When the plastic foil of the electrically insulating foil is a hydrolysis-resistant thermoplastic foil 
and the muitilayered insulating foil is produced under an appropriate pressure and at an appropriately high 
temperature, the thermoplastic foil acts as a hot-melt-type adhesive. The composite keeps therefore together even 
without glue and is hydrolysis-resistant. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestetlt 
© Mehrschichtisolierfolie 

(§7) Bei bekannten Mehrschichtisoherfolien mit mindestens 
einer Kunststoffolie und mindestens einem Flachenisolier- 
stoff aus Fasermaterial wird der Verbund der einzetnen 
Schtchten mit Klebstoff hergesteilt. 

Nachteilig ist die Hydrolyseempfindtichkeit eines solchen 
Verbundes 

Wenn die Kunststoffolie der Mehrschichtisolierfolie eine 
hydrolysebestandige Thermoplastfolie ist und die Mehr- 
schichtisolierfolie bei entsprechend hohem Druck und ent- 
sprechend hoher Temperatur hergesteilt ist, wirkt die Ther- 
moplastfolie als Schmelzkleber. Der Verbund halt daher 
auch ohne Klebstoff und ist hydrolysebestandig. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Mehrschichtisolierfolie 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Aus dem Prospekt "Elektroisolierstoffe" der Firma 5 
KREMPEL ist auf Seite 3.1.8 eine Mehrschichtisolierfo- 
lie aus Polyesterfolie mit beidseitiger Aramidfaseraufla- 
ge bekannt. Der Hah der Schichten wird mit Klebstoff 
erzielt. 

Eine solche Mehrschichtisolierfolie dient bei Elektro- 10 
motoren und Generatoren als Nutisolation in den Stato- 
ren und in den Rotoren (Laufer, Anker). Ferner eignet 
sie sich beispielsweise als Zwischenisolation bei Mehr- 
schichtwicklungen und als Leitertsolierung. Sie ist wah- 
rend des Betriebs vielfachen Beanspruchungen ausge- 15 
setzt. Neben der mechanischen Beanspruchung infolge 
wechselnder Temperaturen und infolge der Bewegung 
des Rotors ist die Mehrschichtisolierfolie einer elektri- 
schen Beanspruchung, einer thermischen und einer che- 
mischen Beanspruchung ausgesetzt. Die chemische Be- 20 
anspruchung wird hervorgerufen durch Impragniermit- 
tel, die wahrend der Herstellung aufgetragen werden 
und die Warmeableitung begiinstigen sollen, und even- 
tuell durch eindringende Feuchtigkeit. 

AUerdings sind auf Polyester- oder auf Polyimtdbasis 25 
durch Verkleben hergesteitte Isolierfolien hydrolyseem- 
pfindltch. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Mehrschichtisolierfolie zu schaffen, die moglichst ein- 
fach ohne Verwendung von Klebstoff herstellbar ist und 30 
deren Schichten auch bei hoher Temperatur und bei 
Feuchtigkeitseinwirkung sich nicht losen. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Mehrschichti- 
solierfolie gemafl Anspruch 1. 

Vorteilhaft wirkt sich dabei aus. daB durch den Ver- 35 
bund die Eigenschaften der verschiedenen Einzelschich- 
ten in gunstiger Weise kombiniert werden. So tragt die 
Kunststoffolie erheblich zur elektrischen Isolierung bei. 
Durch den Verbund beispielsweise mit einem Gewebe 
oder einem Vlies, wird die ReiBfestigkeit erhoht, die 40 
Falz- und Stanzbarkeit verbessert und die Mehrschichti- 
solierfolie vor schadlichen Einflussen durch Oxydation 
und Hydrolyse geschutzt. AuBerdem halt eine Mehr- 
schichtisolierfolie besser bei der Verarbeitung auftre- 
tenden mechanischen Einwirkungen stand. Der Ver- 45 
bund der Schichten wird allein durch Druck und durch 
Temperatur hergestelh; eine Verwendung von Kleb- 
stoff ist nicht erforderlich, da die Thermoplastfolie als 
Schmelzkleber wirkt. Es handelt sich um eine haltbare, 
hydroiysebestandige Mehrschichtisolierfolie, deren 50 
Schichten durch den guten Verbund dauerhaft zusam- 
mengehalten werden. 

Vorzugsweise wird die Mehrschichtisolierfolie beid- 
seitig durch eine Gewebeschicht aus Aramidfasern (aro- 
matisches Polyamid) begrenzt; die Gewebeschicht kann 55 
besonders gut Impragniermittel aufnehmen. 

Weitere vorteilhafte Ausbiidungen sind den Unteran- 
sprtichen zu entnehmen. 

Die Erfindung wird im folgenden an Hand eines Aus- 
fuhrungsbeispiels, aus dem sich weitere Merkmale. Ein- 60 
zelheiten und Vorteile ergeben. naher beschrieben. 

Zwischen zwei Gewebeschichten aus Aramidfasern 
wird eine Schicht aus Polyetheretherketon eingefugt. 
Diese drei Schichten werden unter eine beheizte Presse 
gelegt. Bei hohem Druck und bei hoher Temperatur 65 
entsteht in der Presse ein fester Verbund der drei 
Schichten, da das Polyetheretherketon als Schmelzkle- 
ber wirkt. Das Gewebe aus Aramidfasern. das auf der 
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Ober- und auf der Unterseite der Mehrschichtisolierfo- 
lie vorhanden ist, kann gut Impragniermittel aufnehmen. 
Das impragniermittel erhoht die Warmeleitfahigkeit, 
was sich gunstig auswirkt, wenn die Mehrschichtisolier- 
folie in Nuten in einem Elektromotor oder in einem 
Generator eingefugt wird. 

Patentanspruche 

1. Mehrschichtisolierfolie als Verbund mit minde- 
stens einer Kunststoffolie und mit mindestens ei- 
nem Flachenisolierstoff aus Fasermaterial, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kunststoffolie eine hy- 
droiysebestandige Thermoplastfolie ist und daB der 
Verbund mit dem Flachenisolierstoff bei so hohem 
Druck und bei so hoher Temperatur hergestelh ist, 
daB das Material der Kunststoffolie als Schmelzkle- 
ber wirkt. 

2. Mehrschichtisolierfolie nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Thermoplastfolie 
zwischen zwei aus Aramidfaser angefertigten Ge- 
webeschichten angeordnet ist 

3. Mehrschichtisolierfolie nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet. daB die Thermoplastfolie 
zwischen zwei aus Gias angefertigten Gewebe- 
schichten angeordnet ist. 

4. Mehrschichtisolierfolie nach einem der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Thermoplastfolie auf der Basis von Polyetheret- 
herketon hergestelh ist. 

5. Mehrschichtisolierfolie nach Anspruch 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die Thermoplastfo- 
lie auf der Basis von Polyphenylensulfid hergestelh 

ist. 

6. Mehrschichtisolierfolie nach Anspruch 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, die Thermoplastfolie 
auf der Basis von Polyethersulfon hergestelh ist. 

7. Mehrschichtisolierfolie nach Anspruch 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die Thermoplastfo- 
lie auf der Basis von Polyetherimid hergestelh ist. 

8. Mehrschichtisolierfolie nach einem der vorange- 
henden Anspriiche, gekennzeichnet durch die Ver- 
wendung als Nutisolation in einem Stator oder in 
einem Rotor eines Elektromotors. 

9. Mehrschichtisolierfolie nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 7, gekennzeichnet durch die Verwendung 
als Nutisolation in einem Generator. 



